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pisas 

LABSUN 




Incio Empresa 



Pisos Laminados Zocalos 



Espuma Catálogo De Color Conocimiento 



Pedidos Contáctenos 



Incio > Pisos laminados > Densidad de piso laminado > Piso laminado HDF alta densidad > 



PRODUCTOS 



Pisos laminados 



Piso flotante Roble color 



Espesor de Piso Laminado 



Piso Laminado Roble Color 



Densidad de piso laminado 

Tráfico de Piso laminado 

Uso de piso laminado 

Click de piso laminado 

Groove biselado de piso 
laminado 

Molduras zocalos para pisos 
Espuma 

Catálogo de Color 
Catálogo de Superficie 



PRODUCTOS 




Piso flotante nogal mader 

Labsun pisos laminados 
nogal se 



Piso flotante rojo cerezo 



Piso flotante rojo 
cerezo,Cerez 



H Piso flotante madera rojo 

El piso flotante tiene las 
vent 




Piso flotante rojo cerezo 

El piso flotante tiene las 
vent 



PEDIDOS 



Pedido de pisos 
flotantes de 8.3mm para 
cliente de Uruguay. 
Contrato NO.150115 
Medida: 1218 x 198 x 
8.3mm AC5,HDF,Texture 




Características Técnicas: 

Espesor: 7mm , 8.3mm, 1 1mm, 12.3mm 

Clase: AC2, AC3, AC4, AC5 

Dimensiones: 1218x198mm 



Ventaja de piso flotante 

1. Calidad 15 años de garantá. 

2. Ecológico y reciclable,HDF. 

3. Higénico y fácil de limpiar. 

4. No se decolora con la luz solar. 

5. No inflamable según norma EN13329. 

6. Permite el uso de calefacción con agua caliente. 

7. Resistente a la abrasión. 

8. Resistente a quemaduras de cigarro. 




Pedido de pisos flotantes 



Para obtener mayores colores,por favor visite nuestro catalogo de Roble Color 



Labsun Piso flotante HDF puede alcanzar 870kg/m3-880kg/m3,igual que las famosas marcas de Aleman. 
Usamos 100% poplar madera,el tablero de fibra es blanco.hay ligero aroma de la madera. 
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Norma 


Kesuicaaas 


Fuerza de Doblado:Promedio>30.0 
Minimo>24,0 


Map 


EN-13329 


Promedio 32,4 Minimo 30,3 

-=■ 


Contenido de Humedad<C3. 0-10.0)% 


% 


EN-13329 


7,70% ^ 


Densidad:>0.80 


g/cm3 


EN-13329 


ÍC 

0,95 ^ 


Expansion del ancho:Promedio<10%; 
Max<12% 


% 


EN-13329 


1 

o 

Promedio 1.0%;Maxl.2% F 1 

s 

3 


Resistencia a altas y bajas temperaturas 




EN-13329 


No se agrieta y no se ampolla 


Resistencia abrasiva>6000r 


R 


EN-13329 


□200r 


Resistencia al rayado>2.0N 




EN-13329 


No marca 



FOTOS DE DECORACIÓN: 




A : Piso laminado HDF alta densidad aleman calidad v ; p¡so flotante oak de HDF alta densidad 

PISO FLOTANTE ROBLE COLOR 

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible , muchas gracias! 

Name (required) * Email (required) * 

Phone 
Detalles * 



/ 

BMAP Click the picture to refresh Send 



JiNan LabSun Wood Co.,Ltd Footer Navigation 



Conocimiento 



Contacto 



Proveedor de piso laminado,fabricante piso 
flotante,proveedor pisos flotantes de 
china,suelo laminado de china,exportacion 
piso laminadojabsun piso laminado, piso de 
madeira laminado. 



Empresa 

Pisos laminados 

Espuma 

Molduras zocalos para pisos 
Catálogo de Color 
Catálogo de Superficie 
Conocimiento 
Pedidos 



Clasificación de Categoría 
de Pisos Laminados Pisos 
Flotant 
(05-04) 

Cómo limpiar pisos flotantes 
de concreto? 

(05-04) 



Como limpiar piso flotante con sellado y 
sin sellado? 

(04-30) 





Skype: leriana.jia 

86-531-86012509 

+86-18769758701 

ventas@labsunwood.com 

Room 1005,Fengli building Quan 

cheng road No.318,Jinan 
city,Shandong province,China. 
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Technical Support © Chinesecms . © copyright 2014: JiNan LabSun 
Wood Co.,Ltd 
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